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Abstract 


The marking area (Mail^lerungsflaeche) is produced by application of a liquid chemical preparation which 


hardens as a result of physical drying and a chemical reaction, and produces a dense but solid layer 


adhering to the substrate (Objekttraeger). 
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(g) Markierungsflache auf Substraten 

(S) Es wird eine Erfindung beschrieben, die es ermoglicht, 
Markierungsflachen auf Substrate aufzubringen, wobei 
die Schichtdicke der Markierungsflache so gering ist, daB 
diese nicht auftragt und In der GroBenordnung der Un- 
ebenheit der Substrate liegt. Die Markierungsflache geht 
dabei eine Verbindung mit der Substratflache ein. 
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Beschreibung 

Diese ErfinduQg bezieht sich auf eine auf dnem Gegen- 
stand vorzugsweise einem Glasgegenstand aufgebrachte 
Rache, die als Maridemngsflache, zu Unterscheidungs- 5 
zweckea cxier als Beschriftungsfeld dient. 

Diese Flachen sind bei z.B. LaborgefaBen oder Objekt- 
trageni fiar die Mikroskopie gebrauchlich. Gewohnlich wer- 
den diese Flachen entweder durch Aufrauhen mittels Sand- 
strahlen oder Mattatzung, oder durch eine Farbe, die mittels 10 
einer Drucktechnik auf gebracht wird, hergestellt und bilden 
z. B. Markiemngsflachen, die auch beschreibbar sein kon- 
aen. 

Die Oberflache der durch Sandstrahlen oder Mattatzung 
hergestellten Rachen sind durch den fertigungsbedingten 15 
Materialabtrag gegeniiber der originalen Glasoberflache zu- 
riickversetzt. Die durch Aufdrucken erzeugten Flachen bzw. 
Markiemngsflachen sind gegeniiber der originalen Glas- 
oberflache, dem Glassubstrat, eriioht. 

Ein solches System mit erhohter Markierungsflache ist 20 
z. B. in EP 0109 208 Al, bei einem Objekttrager, beschrie- 
ben, wobd die Schichtdicke 0,0075 bis 0,02 mm betragt, 
und als Material vorzugsweise ein Epoxy-Harz verwendet 
wird, das eine porose Oberflache bilden muB, Ein Nachteil 
einer derartigen erhabenen Markierungsflache isl deren er- 25 
hohte mechanische Beanspruchung, da sie aus der Geome- 
trie des Glassubstrates herausragt. Dadurch ist die Haltbar- 
keit der Markierung oder der Markierungsflache bei haufi- 
ger Handhabung des Glasgegenstands durch Abrieb oder 
Abplatzen gefahrdet. 30 

Diese hohe Schichtdicke fiihrt auBerdem dazu, daB die in 
EP 0 109 208 Al beschriebenen Objekttrager beim Stapeki 
einen keiligen Stapel bilden und sich damit schlecht zu ho- 
heren Stapeln schichten lassen. 

Glasplatten mit mattgeatzten oder sandgestrahlten Mar- 35 
kierungs flachen lassen sich sehr gut stapeln, haben aber den 
Nachteil, daB der Kontrast der Schreibflache nicht sehr hoch 
ist, so daB die aufgebrachte Beschriflung manchmal sehr 
schlecht lesbar ist. Zudem ist die Transparenz dieser Mar- 
kierungsflachen reladv hoch, so daB unterhaib der Markie- 40 
rungsflache liegende Strukturen durch die Markierungsfla- 
che hindurch erkennbar sind und die Lesbarkeit der Markie- 
rung weiter herabsetzten. 

Die Aufgabe der hier beschriebenen Erfindung ist es, ein 
beschreibbares, mattes, nicht poroses, nicht auftragendes 45 
und mit der Unterlage chemisch fest verbundenes Markie- 
rungsfeld zu schafFen. Dazu wird eine Zubereitung, eine 
chemische Substanz, auf gebracht, die nach dem Auftragen 
physikalisch erhartet und chemisch auch mit dem Substrat 
vemetzt und daher in der Lage ist, eine dauerhafte und teste 50 
Verbindung mit der Glasoberflache einzugehen. Mit Sol- 
Gel-Materialien lassen sich in der Kegel solche diinnen 
Schichten auf Glas herstellen. Diese Schichten haben eine 
Dicke von ublicherweise 10 bis 200 nm. Mit der Sol-Gel 
Technik werden ublicherweise z.B. anorganische Interfe- 55 
renzschichten im Tauchverfahren auf Glas aufgebracht. 

Dickere Schichten als oben angegeben sind mit der klas- 
sischen Sol-Gel-Technik nicht herstellbar, da die aufgetra- 
gene Schicht beim Vemetzen bis zu 30% schrumpft und in 
der Schicfit starke Zugspannungen enlstehen. Bei hoheren 60 
Schichtdicken reiBt daher die Schicht. 

Zur Beschichtung der beanspruchten Gegenstande bzw. 
Glasgegenstande werden die klassischen anorganischen Sol- 
Gel-Maierialien mit organischen Komponenten und wenn 
notig mit organischen Additiven modifiziert, so daB ein Ein- 65 
bau von Farbniitteln und Mattierungsmitteln in die Sol-Gel- 
Lbsung rnogiich isl, und damit eine modifizierte Sol-Gel- 
Losung darsrellt, mit der auch dickere Beschichtungen mog- 
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lich sind. Diese auch unter den Namen Ormoglass (fur: or- 
ganic modified glass) bekannten Produkte sind Zubereitun- 
gen, die fur diesen Zweck geeignet sind. 

Die mit diesen Materialien erzeugten, ein Glassubstrat 
zumindest teilweise flberdeckenden und damit Felder bil- 
denden Schichten haben typischerweise im ausgeharteten 
Zustand eine Dicke von 0,5 bis 2 pm und liegen damit im . 
Bereich der Welligkeit iiblicher Glasoberflachen. Trotz der 
immer noch geringen Schichtdicke haben die so erzeugten 
nicht porosen Schichten die erforderliche Rauhigkeit, so daB 
die Felder mit iiblichen Schreibwerkzeugen beschreibbar 
und als z. B. Mariderungsflachen geeignet sind, Fiir beson- 
dere Zwecke konnen die so erzeugten Schreibfelder auch 
mit dokumentenechten Sdften beschrieben werden oder 
aber mit einem geeigneten Gegenstand angeritzt werden, so 
daB eine dauerhafte, dokumentenechte Kennzeichnung 
rnogiich ist. 

Es ist ein weitercr Vorteil der erfindungsgemaBen Herstel- 
lung der Flachen bzw der Maridcrungsfelder; daB durch die 
nicht auftragende Schicht eine Beschichtung auf beiden Sei- 
ten des Gegenstandes z. B. des Objekttragers rnogiich ist, 
ohne dessen Dicke zu verandem. Dies erlaubt im Gebrauch 
eine deutliche Verbesserung, weil der Gegenstand einfach 
enmommen und nicht extra die mit dem Markierungsfeld 
versehene Seite gesucht werden muB. 

AuBerdem ist das Markierungsfeld weniger einer mecha- 
nischen Beanspruchung ausgesetzt als bei auftragenden 
Markierungsfeldem. 

Das Auftragen der modifizierten Sol-Gel-Losung kann 
durch Handauftrag z. B, durch Pinseln oder mit Filzschrei- 
bem, die das modifizierte Sol-Gel enthalten, oder mit ahnli- 
chen Syslemen erfolgen. Es ist auch moglich, die Losung 
maschineil im Tauchverfahren oder durch Spriihen oder 
durch andere, aus der Lackier- oder Drucktechnik bekannten 
Systeme aufeutragen. Nach dem Auftrag erfolgt eine kurze 
Trockenzeit und anschlieBend die eigenUiche Hartung, d. h. 
letzlendlich die Vemetzung in der Schichtmaterialien und 
der aufgetragenen Schicht mit dem Glassubstrat. Die Har- 
tung kann durch Warmeanwendung beschleunigt werden. 

In der Fig, 1 und 2 sind Objekttrager fiir die Mikroskopie 
mit der erfindungsgemaBen Beschichtung daigestellt. Die 
Beschichtung ist aber auch fiir andere Gegenstande, z. B. 
Laborflaschen geeignet 

Patentanspriiche 

1. Gegenstand mit mindestens einer Flache auf einem 
SubsUrat, dadurdi gekeiuizeichaet, daB die Flache 
durch Auftragen einer fliissigen Zubereitung, einer 
chemischen Substanz, entsteht, daB die Zubereitung 
durch physikalische Trocknung und chemische Reak- 
rion erhartet und eine dichte, aber rauhe Schicht er- 
zeugt, die mit dem Substrat vemetzt ist. 

2. Glasgegenstand mit mindestens einer Rache auf ei- 
nem Glassubstrat, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Rache durch AufUagen einer flussigen Zubereitung, 
einer chemischen Substanz, entsteht, daB die Zuberei- 
tung durch physikalische Trocknung und chemische 
Reaktion erhartet und eine dichte, aber rauhe Schicht 
erzeugt, die mit dem Glassubstrat vemetzt ist. 

3. Gegenstand nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Zubereitung ein oder mehrere 
Farbmittel enthalt, die den Kontrast gegeniiber dem 
Substrat erhohen. 

4. Gegenstand nach Ansprach 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daS die Zubereitung eines oder mehrere 
Farbmittel enthalt, so daB der Benutzer des Gegen- 
stands aut'grund der un terse hiedlichen Einfarbung der 
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Markieningsflachen eine Unterscheidung von sonst 
gleichartigen oder, ahnlichen Genstanden vomehmen 
kann. 

5. Glasgegenstand nach einem der vorausgehenden 
Aaspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Schicht 5 
nach der Aushartung so diinn ist, daB sie in oder unter- 
halb der GroBenordnung der fertigungsbedingten Glas- 
unebenheiten liegt. 

6. Glasgegenstand nach einem der yorausgehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daS die Zuberei- 10 . 
tung, die chemische Substanz, mit einem oder mehre- 

ren Farbmitteln und einem Mattienmgsmittei versehen 
ist, 

7. Glasgegenstand nach einem der yorausgehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Zuberei- 15 
txmgy die chemische Substariz, ein modifiziertes Sol- 
Gel ist. 

8. Glasgegenstand nach einem der vorhmgen Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die Rache eine Mar- 
kierungsflache bildet. 20 

9. Glasgegenstand nach einem der vorherigen Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die Flache eine be- 
schreibbare Markierungsfiache bildet. 

10. Glasgegenstand nach einem der vorherigen An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB der Glasgegen- 25 
stand ein Objekttrager ist. 
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